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@ Hfxrhkonzaiiirierta, niefatstaubenda. 



und leicht verteilbare PlgmentprSparatlon und deren Verwandung. 



@ Hochkonzentrierte. nichtstaubende, feste und lelcW dl- 
sperglerbare Pigmentprdparatlonen, die - bezogen auf 
(a+b+c)- 

a) 70 bis 95 Gew.-% ein Oder mehrere feint^lige Pig- 
irientef 

b) 5 bis 30 6ew.-% mindestens eines grenzfiSchenaic- , 
tiven Mittels. das durch Umsetzen von Aminen der Fomnel 

HJ^ ( n N ),-4< 
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In der R C^- bis C-Alkylen, R' H oder C,- bis C^-AIIcyl und 
n 1 bis 5 Oder R Phenylen-1A Phenyfen-1,4 oder DIpbe- 
nyfennieman-4,4', R» — H und n « 1 bedeuten, niit 
Propylenoxid und dann mit Ethylenoxid erhaiten wird (EO- 
Antell 20 bis 45 (3ew.-%: mittleres MoielculargewicM 4000 
bis 15 000). 

c) 0 bis 5 Gew.*% Wachs ufid/oder schaumverhOtende 
lutitlel und 

d) gegebenenfalls vveitere In Ptgmentpraparationen 
ubliche Mittel enthalten. 

Die PrSparationen eignen sich hervorragend zum P^ 
mentieren von wdfirigen. allcohoiischen oder wafirig-ai- 
Icohoitschen Druck- und Laciderfarben oder von Drudcpa- 
sten fOr den Textildrucic 
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Hochkonzentrierte, nlchtstaubende , feste und lelcht vertell-'' 
bare Plgmentpr aparatlon und deren Verwendung 

Die Erf Indung " betrlf f t bochkonzentrierte, nlchtstaubende, 
feste und leicht verteilbare Pigmentpraparationen und die 
Verwendung solcher Zubereitungen zur Herstellung von kSB- 
rlgen oder waBrlg-alkohollschen Druckfarben . 

WaBrlg Oder waBrig-alkoholische Druckfarben enthalten in der 
Kegel Basen wle Alkalimetallhydroxld , Ammoniak oder Amine, 
ISsliche Harze, z.B. Kolophonlum, Malelnat-, -Pbthalat- oder 
Acrylatharze, Schellack, Xaseln u.a. als Bindemlttel. 

Aus der DE-OS 27 29 892 slnd feste Pigmentzubereltxingen 
bekannt, die feinteillges Pigment In Carbonsf^egruppen ent- 
haltenden Polymeren auf der Basis (Meth)Acrylsaure und 
(Meth)Acrylsaureeiter enthalten.' Dlese Zubereitungen slnd 
fOr die vorstehend genannten Druckf arben gut geelgnet. 



Nachteilig bel Pigmentzubereltxingen der vorstehend genann- 
ten Art 1st, daB man bel der Herstellung der Druckfarben 
nlcht mehr frel in der Waiil der welteren Binde- und/oder 
Hllfsmltteln ist, da nlcht alle Bindemlttel untereinander 
vertrSglich slnd oder slch In den Elgenschaf ten nachteilig 
beeinflussen kOnnen. 

Aiofgabe der vorllegenden Erfindung war es, Plgmentzuberel- 
tungen bereltzustellen, welche die Nachtelle der Zuberei- 
tungen des Standes der Technlk nlcht aufwelsen. 



Es wurde gefunden, dafi in alkohclischen bis wSBrlgen Medien 
universell anwendbare PlgmentprSparatlonen- vorllegen, wenn 
dlese - bezogen auf (a + b '+ c) - 
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"a) 70 bis 95 mindestens elnes feintelligen Pigments, 

5 bis30-Gew.? mindestens elnes oberf lEchenalctlven 
festen Mlttels, das durcb Umsetzen von Jtalnen der 
Formel 



25 



30 



ir1 



(I), 



10 in der R C^- bis Cg-Alkylen, « H oder C^- bis C^-Al- 

wi und n = 1 bis 5 oder R Pbenylen-1,3, Pbenylen-1,4 
Oder Dipbenyleniae1;l.an.4,4^, r1 = H 3md n » 1 bedeuten 
^uerst mit Propylenoxid und dann mit Ethylenoxid- erbal- 
ten >»ird, wobei der Etbylenoxidanteil an dem Block- 

15 copolymeren 20 bis 45 Gew,%, bezogen ai^ das Block- 

copolymere, betragt und das Blockcopolymere ein 
mittleres Molekulargewicht von 4000 bis 15000 auf- 
welst, 

20 c) O bis 5 GeK.J elnes oder mehrere Wachse und/oder 
schaunwerhatende Mitt el und 

d) gegebenenf alls weitere in Pigmentpr&parationen 

tlbliclie Zusatze 
enthalten* 

Die neuen Priparatlonen elgnen slch hervorragend ^^ J^^- 
mentieren von wSBrlgen. all£o.>ollsclien Oder «a6ri8-alkobo- 
llschen Druck- vmd Laclderfarben. 

Die neuen PrSparatlonen sind far die An^endung In den - 
dnterachledllchsten Blndemlttelsystemen =ehr gut S«^S«**- 
so kSnnen z.B. Mlt den neuen PrSparatlonen auch Druclcfarben 
und Lacfcfarben plgmentlert »erden, die katlonlscbe Har=,e 
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enthalten, Mit den neuen Pigmentzubereltungen erJaSlt man 
Parben, die farbstarke und brillante Parbxingen llefern. 

AuBerdem zelchnen sicii die mit den Pigmentpraparationen 
gemSLfi der Erfindung liergestellten Druck- und Lackfarben 
durch gute HaTtrestigkeit auf den verschiedensten Materia- 
llen vrie Polyettiylen, PVC \md Alximlniumf olie , durch eine 
sehr gute Wasserechtbeit der Drucke, durch hohen Glanz und 
andere ausgezeichnete coloristische Eigenschaf ten aus. 



Dlese Befunde waren tlberraschend. Aus der DE-OS 27 29 89-2 
war bekannt, dafi sich die Mltverwendiing von oberfiachen- 
aktiven Mltteln zusammen mit Zubereltungen aus Plgmenten 
xxnd Carbozylgruppen enthaltenden Copolymeren In Druck-r und 

IS Lacklerfarben nachtelllg auswirkt, well dur^h dlesen Zu- 
satz die Dispergierbarkeit und der Glanz abnehmen, Aufier- 
dem sollen nach den Angaben in dieser DE-OS mit zunehmen- 
der Konzentration an dem oberf ISchenaktiven Mittel auch 
die Farbstarke und die Transparenz negativ beelnflufit wer- 

20 den. 

Als Plgmente (a) kommen ftlr die Zubereltimgen sowohl anor- 
ganlsche als auch organlsche in Betracht. 

25 Als anorganlsche Plgmente slnd z.B. zu nennen: Tltan- 
dloxld, RuB, Elsenoxlde, Bleichromat-Blelmolybdat- 
-Plgmente, Nickeltitangelbpigmente und/oder 
Cbrom~III-oxld • 

30 

Als organlsche Plgmente kommen z-B* solche aus der Azo- 
reihe^ aus der Reihe der Perylentetracarbonsauredllmlde, 
d^r Phthalocyanlne , des Anthrachinons , der Perlnone, des 
Thiolndigo, der Dioxazlne^ der Isoindolinpigmente , der 
25 Ketogruppen enthaltenden polycycllschen Verbindungen mit 
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'mindestens 4 kondensierten aromatischen und/oder. hetero- 
aromatlschen Ringen iind/oder der Metallkomplexe in Be- 
tracht. * • 

5 Die Zubereitungen kSnnen auch Gemische aus anorganischen - 
und ors'anlsclien Plgmenten enthalten. 

Als oberfiachenaktive Mlttel (b) sind solcbe geeignet, die 
durch Umsetzen von Aminen der Formel I 



TO 



H2N-(-R-N-)n-H (I), 



in der R bis C 



g-Alkylen - wobei der Alkylenrest linear 
Oder verzw;ist sein kann - R^ H oder C^- bll" C^-Alkyl vnd 
n 1 bis 5 Oder R Phenylen-l, 4, Plienylen-1,3 oder Di- 
phfinylenmethan-4,4', R^ - H und n = 1 bedeuten, zuerst mit 
■ Propylenoxid (POOUnd" dann mit Etbylenoxid (EO) er halt en 
werden. Das Verhaltnis Propylenoxid zu Ethylenoxid wird 
20 so gewahlt, das das Umsetzungsprodukt 20 bis A5 Gew.% EO 
enthait und das Umsetzungsprodukt, das ein PO/EO-Blockco- 
polymer ist, ein mittleres Molekulargewicht von 4000 bis 
15000, vorzugsweise von nOOO bis 15.000 aufweist. 

25 Als Amine der Pormel I sind z.B. zu nennen: Etbylendiamin, 
Diethylentriamin, Triethylentetramin, Tetraethylenpent- 
amin, 1,2- und 1, 3-Propylendlamin, Dip r opy lent rlamin, Trl- 
propylentetramin, Butylendiamin, 1,6-Hexamethylendiamin, 
l,3-Diamino-2,2-dlmethyl-propan, 1,2-, 1,3- oder 
30 1,4-Pbenylendiaiiiin , 4,4' -Diaminodiphenylmetban oder Ge- 
mische dieser Amine. 

Bevorzugt sind Mittel (b) auf der Basis von Ethylendiamin 
und 1,3- Oder l, 4-Pbenylendiamin. Von diesen sind 

35 
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Mitt el (b) auf der Basis von Ethylendlamin besonders bevor- 
zugt, da dlese stabile Zubereltixngen mlt besonders guten 
anwendungstechnlschen ElgenschaTten lief em. 

Die Herstellung der Mlttel (b) 1st bekannt* 

« 

Ganz besonders bevorzugt slnd vregen der vortelUaaLf ten 
ElgenschaTten Mlttel (b) auf Basis von E-thylendiamin mlt 
elnem mlttlerem Moleloilargewicht von 11000 bis 14000 xind 
elnem EO-Anteil von 30 bis 45 Gew.jC, bezogen auf das Block- 
copolymere. 



TO 



20 



25 



30 



Die Zubereltungen konnen als weltere Bestandtelle (c) noch 
Wachse, schaximverhfltende Mlttel oder Gemiscbe dlese r 
Mlttel enthalten. Aufierdem kSnnen die Zubereltungen noch 
gerlnge Mengen Wasser tmd vreltere in Pigmentzubereltxxngen 
Hbllche Mlttel (d) in untergeordneter Menge entbalten. Die 
Menge an (d) soilte In der Regel 10 %, bezogen auf 
(a + b + c), vorzugswelse 5 % nlcht ttberscbrelten. 

Die Mlttel (c) verbessem die Oberfiache und die Relb- 
restlgkelt der Parbungen, verhlndern elne mSgllche Schaum-. 
blldung bel. der Herstellung der Farben und/ Oder deren 
Verarbeitxing • 

Mlttel (d) slnd z.B* Mlttel die bel der Herstellung, der 
Zubereltungen wle der Dlsperglerung der Plgmente, der Iso- 
llerung der Zubereltung als Hllf ss toff e angewendet werden. 
Als ZusStze TQr dlese Zwecke slnd z.B. Alumlnlximhydroxld, 
saure Acrylharze und/oder pH-regulierende Mlttel wle Puffer- 
subs tanzen, sauren oder Basen, z.B* Sulf onsSuren, Trl- 
ethanolamln zu nennen. 



Die neuen Plgmentpraparatlonen konnen nach verschiedenen 
Verfahren in an slch bekannter Welse hergestellt werden. 
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-so konnen die Zubereitimgen aus Pigment und dem ober- 
fiachenaktlven Mlttel (b) durcb Einriiliren, Kneten oder 
Mahlen z.B. in einer ROhrwerkskugelBimile, im Attrittor, 
in einer Kugelmtmie, einer Sand- oder PerlmmHe In .wSErl- 
S gem Medium und ans chile Bendem Trocknen In atolicher Weise 
hergestellt werden. Das oberfiachenaktlve Mlttel (b) wird 
dabel vor der Disperglerung des Pigments zugegeben. 

Die neuen PrSparatlonen slnd zur Plgmentierung von Flmls- 
10 sen ftir die verschledensten Anwendungen geeignet, z.B. zum 
parben oder Bedrucken von Papier, Tapeten, Dekorpapieren, 
AlunMnlumfolle, Welch- und Hart-PVC, Polyethylen, Poly- 
propylen und den verschledensten Geweben, aufierdem von 
Leder und Kunstleder. Mlt den Zubereitungen kSnnen auch 
15 Druckpasten zum Bedrucken von textllen Gew^ben hergestellt 
vrerden. 

. Die mlt den neuen PrSparationen pigmentierten Parben kSnnen 
nach dem Tiefdruck-, Flexodruck-, Slebdruck- und Plgment- 
20 druckverf ahren, sowle nach dem Spritz-, .Strelch- und Rakel- 
verfahren aufgebracht werden. 

Die Erflndung soli durch die folgenden Belspiele welter, 
eriautert werden. Die Telle und Prozentangaben bezlehen slch 
25 auf das Oewlcht. 

Die in den Beisplelen hergestellten Praparationen wurden 
in folgender wafirlger Plexodruckfarbe geprOft: 

30 I. 

Telle PlgmentprSparatlon werden in 
80 Telle Blndemittellosung (Pirnis) elngetragen und 30 min 
mlt elnem SchnellrOhrer gerOhrt. 

32 
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'"Als Bindemittel wurde ein Gemis-cb aus 
47 Teilen eines Carboxylgruppen enthaltenden Acrylatharzes , 
25 Teilen' Wa-sser, 
25 Teilen Ethanol und 



Beispiel 1 

10 60 Telle C.I* Pigment Yellow 1, C.I. Nr. 11 680 und 

15 Telle oberf ISchenaktives Mlttel (erhalten durch Umset- 
zen von Ethylendlamln mlt PO tind dann mlt EO; EO-Antell 
20 mittleres Molelculargevriclil; 6300) werden unter Zusatz 
von 18 Teilen Wasser 1 Stiinde geknetet. Dabei stellte slch 

IS eine. Tempera tur von 67^C ein. Das Knetgut wirde zu einem * 
Film gewalzt, dann bei SO^C im Omluf tschrank getrocknet 
und gemahlen. 

Die Plgmentpraparation enthait 80 % Pigment; und ist hervor- 
20 iragend zum Plgmentieren der unter I angegebenen Plexodmiclc— 
farbe geeignet* Man erhSLlt einwandrreie farbstarke \ind 
gianzende gelbe Drucke auf Papier und axif Aluminium folie . 

Beispiel 2 

25 

80 Telle PlgmentruB (BET-Oberf ISche 83 m^/g) und 20 Telle 
oberf lachenaktives Mittel (erhalten durch Diasetzen von 
Ethylendiamin mlt PO und dann mlt £0; EO— Gehalt : %; 
fl 12 500) werden. nach. dem Zugeben von 200 Teilen. Wasser in 
^ einer Rtlhrwe rkskuge 1 mflble gemahlen (5 Passagen). 

Die waSrige Dispersion wird durch Sprtihtrocknung in ein 
Pulver aberfiOirt. 



5 



2 Teilen waSrige AmmoniaklSsung 25 %ig 
verwendet. 



35 
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--Die Pigmentpraparation entnait 80 > Rua^ , 

Plexodrucicf arbe erUSlt man farbstarke und 
angegebenen Plexodruc^ , 

gianzende scbwarze einwandf reie Dructe aux p 
Aluminiuinf olle . 

,00 Telle felatellises RohlcaprerpMbalocyanin (erhalten 

300 leixe iej^ o „ «^ 4„ o^Ti^r -KuKelmaiile in Abwesen- 

durch MaHlen von rohem CuPc in elner ^^S^^ 

Lit von Mafillxllfsmltteln; Mahldauer: 10 

neiTj vou * 2/^^ „rid 75 Telle oberflScben- 

^ir^^a^ von 60 TelXen Vasser X --^^^-^t ^ 

DM ™ el^eo. Film se«al=^*= Knetgut «urde bel 80 8* 
net xind gemahlen* 

Die Praparation enthSlt 80 Sew.J Figment und S^"* 

^exodruc^ar^en auf AluMlnlumToXle 

de bXaue Drucke mit ausgezelcbneter Vasserechtbelt. 

90 Teixe B-Zupf erpl.thalooyanlnpl8»ent in Po™ de» y^rlscn 

!1 f- 334 TelXe) und 10 TelXe oberf XSehenalrtlTes 

Lit" von .t..Xendla^n »lt PC und 

Ta^'ilt KO erbaxten wurde und das l^^^^'^^JT 
40 X und eln ilttXeree Molekularsewlcbt von 8300 auf 
, tela*, werden In elner «ibr«er>c3.^sel^e 

(, Pa^aagen). Aus der erhaltenen Dispersion vlrd die f,eate 
^ber^t'u^^^^c^ KlnaprOben In elnen „lrbelbetttro=>=er 
in Form von Granulaten Isollert. 



35 
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''Die feste Zubereitxing enthait 90 % Pigment tznd ergibt mit 
der lanter I angegebenen Plexodruckf arbe auf Aluioinlum- 
folien und' Kunststoff olien glSnzende blaue Drucke. 

5 Belspiel 5 

80 Teile C.I. Pigment Green 7; C.I. Nr. 74 260, 1 Teil 
Sillconentschaumer land 20 Telle Blockcopolymer (erhalten 
durch Dmsetzen von Ethylendiamin mit PO und dann mlt EOj 
5 EO-Gehalt 20 jf; H 9 000) werden nach Zugabe von 17 Tellen 
Wasser 1 Stimde geknetet. Endtemperatur: 82°C. Das Knetgut 
wlrd 2U elnem Pllm ausgewalzt, bel 80°C getrocstaiet und ge- 
mahlen. Die PrSparation enthSlt 80 % Pigment. 

5 In der in I angegebenen Plexodruckfarbe erljait man auf 
Aloiminlumfolie farb Starke, glSLnzende grfln/ Drucke mlt 
guter Wasserechtheit. 



20 



25 



30 



Belspiel 6 

160" Telle C.I. Pigment Orange 3^; C.I. Nr. 21 115 wurden 
in elne LSsung von ftO Tellen Blockcopolymer (erhalten 
durch Umsetzen von Ethylendiamin mlt PO \and dann mlt EO; 
EO-Gehalt 40 H 12 500) in 400 Telle Wasser elngerOhrt 
und in einer Rmurwerksfcugelmtmie dlsperglert (5 Passagen). 
Die Zubereltung wurde dtirch SprOhtrocknung Isollert. 

Dlese 80 % Pigment enthaltende PrSparation gab auf Papier 
Im Plezodruck farbstarke orange Pfirbvuigen. ' 

Belspiel 7 



80 Telle CI. Pigment Red 48 j C.I. Nr. 15 865 wurden unter 
Zusatz von 300 Tellen Wasser und 20 Tellen des in 
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'Bei.plel « ansesebenen Bloci.copoly.eren in elner- Rtmrveri^s- ' 
^:Lm.le .isperslert (3 Passasen). I.aB Was3er wur*. 
durcH Gefriertrockntang entfernt. 

5 Es wurde eine 80 % Fig-ent entbaltende Preparation erhal- 
5 Es wurae e f^^bstarke gianzende Rotfarbungen 

ten, die im Flexodruck farbstarke, 

auf AlTJminiumfolie ergibt. 
Beispiel 8 

" 80 Telle des In Beispiel 3 senannten Rohkupf erphthalo- 

c°al^ und ao Telle o.em^cl.ena>=tive. Hlt.el (e^alten 
I^h 0-.et«n von o-Phenylendi8Mln mlt PO una dann nit 
EO-Oebalf: i,0 * H 10 50O) wurden <mter Zusatz von 
S S'T^l^Taeser 1 Stunde selmetet. dabel .t*es die Tenpe- 
B 18 Teilen «a ^^^^^^ gewalzte 

ratur des Knetgntes auT 86 C. Das zii _ 
LetBUt wurde bel 80<=C getrocteet mid senailen. Die 80 

entl^ltende Preparation .ab 1. .le.odruc^ auf 
jaunlnluMTolie farbstarke Blauf arbungen. 

20 

B«lsplel 9 

20 Telle oberf IScbenalctlvee Mlttel (erhalten durcb Oneet- 
Ten^ti Ktnylendla^ »lt PO u»l dann .It EO; ^0;°-^^ 
« ToZ 8 la 500) wurden in ZOO Teilen W«,er ^elost Dann 
^ Rn T»iie 0 1. Planent Red 48:1; C.I. Sr. 15 865.1 
::::: be°n dirs;s:eSion m eme. A-ttntor a Stunden 

'Z^^ «---'^«-ro rrvrr:tr!^-i.per. 

elnem Durcbmesser von 0.6 Bis o.o w . 7uherel- 

33 ,ion wurde von den MablWrpern abgetrennt und die Zuberel 
tung dureh SprtBitrockmins Isollert. 

Cle pulver«r»ise Zubereltung, die 80 % Flsnent entbSlt. 
ersab auf AluMinlumfolle brlllante Rotfarbungen. 



BNSOCCtD: <EP O0B464SA2 I > 



BASF Akiienges^llschaft 



- 11 - 



m 

0084645 

0.2. 0050/35659 



' "Belsplel 10 ^ 

270 Telle Pigment White 6, C.I. Nr. 77 891 wad 30 Telle 
des In Belsplel 9 angegebenen oberflSLchenaktlven Hit t els 
5 werden unter Zusatz von ^ll Tellen Wasser 1 Stunde ge- 

knetet. Das Knetgut batte dann elne Temperatur von SS^'O* 
Es wurde zu einem Film gewalzt, bei 40 bis 45°C getrock- 
net und gemahlen. 

TO Die 90 % Pigment enthaltende ZubereitTing ist staubfrel und 
rieselfShlg. Mit der unter I angegebenen Plexodruckf arbe 
werden elnwandTreie Drucke aur Papier, Aluminium- Oder 
Polyethylenfolle erhalten. 

15 Belsplel 11 

* 

320 Telle Pigment Red 48:i|, C.I. Nr. 15865 :M und 80 Telle 
oberfiaclienalctlves Mlttel (erbalten durch Ubisetzen von 
Ethylendlamin mit'PO und dann mlt EO, EO-Gelialt: 20 JC; 

20 R 7800) werden imter Zusatz von 80 Tellen Wasser 

45 Mlnuten -geknetet. Das Knetgut hatte dann elne Tempera- 
tur von 68^0 • Es wurde zu elnem Pllm gewalzt, bel 40^0 
getrocknet und gemahlen. Mlt der unter I angegebenen piexo- 
druckTarbe werden auf Alumlnlumf olle farbstarke, glSnzende 

25 rote Drucke erhalten. 

Belsplel 12 

400 Telle Pigment Green 7, C.X. Nr. 74 26O, 15 Telle Alu- 
^ mlnlumhydroxld tind 85 Telle des in Belsplel 9 angegebenen 
Mlttels werden unter Zusatz von. 100 Tellen Wasser ge- 
knetet. Dauer: 1 Stunde; Temperatur 82^0. Es wurde zu 
einem Film gewalzt, bel 40°C getrocknet und gemahlen. 
35 Telle dleser 80 % Pigment enthaltenden Prfiparation wer- 

35 
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fiachenalrfclTeii Hittels, 



5 Telle tomonlak 25 »iS' polynerlsat «af Aorylat- 
50 Telle selbstvernetzendes Polyneris 

30 Telle e"ir'30 Usen «SBrlsen W^-^^" 

^° tl.etlschen Verdl=lams3»l«ele »^ _ 

.00 Telle el.e. --"tra^-" --^^ 

netzenden Mlschpolymerisaiis aux 

basis * 
^ ..ese .^c^a..e .... ^^J^^^T:^^ 
Fixieren (5 Minuten bel ^'^'^ erbalten. 

T^.*^ s piel 13 

. Bed S3-1 C.I. Hr. 15 585 -.1 ^1 2° 
80 Telle Pigment ^-^J^-^' ^urch Dmse«u«5 v»n 

oberfiachenattlves Klttel (erbaite 20 %: 

25 ,,,,iendla.ln -1. ^0 »djann ^.^=0^- ^^^^ 

« - 5300) -erden -^/^ ^^^l^^.^^,, , Stunde se,cnetet. A» 

l:l-MischTang aus vfasser, x ^-emperatur von 

• ^r,ic^"r^r rri^r^r?::.::: 

^ und gemahlen. 

.le P..pa.a.lo. rrxor^ct^atJeTr^irl^- 
niit der unUer I angegebenen Flexoar 

^ <»<,r.hstarke rote Drucke. 
folie gianzende, farbstarice 
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^Belsplel 14 

96 Telle Pigmentrufi (BET-Oberf ISche 110 mVg), 21,6 Telle 
. des In Belspiel 9 angegebenen pberf ISchenalcfciven Mitt els 
5 xmd 2,4 Te±le Triethanolamin werden unter Zusatz von 

45 Tellen Wasser 2 Stiinden geknetet* Am Ehde der Knetung 
hatte das Knetgut eine Tempera tur von 55^0* 

Die 8o % Riia enthaltende PigmentprSparation liefert In der 
10 unter I angegebenen Plexodruckf arbe elne Parbe, die auf 
Aliiml nl Timf Pile tlefschwarze hocliglSnzende Drucke glbt* 

Belspiel 15 

S 40 Telle Pigment Yellow 17, C.I. 21 105 und>10 Telle ober- 
f lachenalctlves Mlttel (erhialten durcti Dmsetzen von 4,4 » -Dl- 
ami nodi phenylme than mlt PO und dann mit EO, EO— Ge— 
halt: 45 %; H 11 500) werden imter Zusatz einer Mlschung 
aus 4 Teilen Wasser und 4 Teilen i-Propanol 2 Stunden ge- 

20 knetet* Die Endtemperatur des Knetguts lag bel 50^0, 

Nach dem Elnrtlhren In die unter I beschrlebene Flexodiruck- 
farbe erhSlt man elne Farbe, die farbstarke xmd glSnzende 
Parbungen atif Alumlnlumf olle, PE-Polle und Papier liefert. 



25 



Belspiel 16 



80 Telle Pigment Red 48:1, C,I. No* 15 865:1, 3 Telle 
eines Copoljrmerisats aus 60 Teilen Styrol und 40 Teilen 
^ AcrylsSure (SSurezahl 250; H 1000) und 17 Telle des in 
Belspiel 9 angegebenen Mlttels werden unter Zusatz von 
14 Teilen i-Propanol 1 Stunde geknetet, wobei sich am* Ende 
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der Knetung eine Produkttemperatur von 73^0 einstellte. 
Das iiber eine Priktlonswalze zu einem Film ausgewalzte. 
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"Knetgut vmrde bel ca. 40°C setrocknet und zn elnem griefi- 
farmlgen Produkt zerkleinert. - 

Hit dleser 80 % Pigment enthaltenden PrSparatlon und der 
5 unter I bescbrlebenen Plexodruckfarbe erbSlt man elne 
Pai^be, die farbstarlce, brillante und viasserfeste rote 
Drucke auf Polyethylenf ollen llefert. 
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Belsplel 17 



180 Telle des In Belsplel 3 bescbrlebenen Rohkupferpbtbalo- 
cyanlns und 120 Telle Pigment Blue 27, C.I. 77 510 verden 
gemelnsam mlt 75 Tellen des In Belsplel 9 angegebenen ober- 
fiachenaktlven Mlttels und 65 Tellen Wasser 3 Stunden ge- 
B knetet. Am Ende war die Temperatur des Knet^utes auf 90 

gestlegen. Das Knetgut vmrde zu elnem Pllm gewalzt, dleser 
bel 40°C getropknet und gemalilen. 

Die Plgmentpraparatlon lief ert als Flexodruckfarbe auf jau- 
20 mlniumfolie farbstarke, brillante und glSnzende rotstictilg 
blaue Drucke. 

Belsplel 18 

25 40 Telle Plgment-Vlolett 27, C.I. 42 53$:3 und 10 Telle 

des in Belsplel 11 angegebenen oberf l^chenaktlven Mlttels^ 
werden mlt 37 Tellen Ethylacetat 1 Stunde geknetet. Am 
Ende der Knetung betrug die Temperatur im Knetgut 40 C. 
Das Knetgut wurde mlttels Prlktionswalze zu elnem Film " 

30 gewalzt, dleser bel 40°C getrocknet und gemaJilen. 

Die 80 % Pigment entbaltende PrSparation ergab mlt der 
unter I angegebenen Plexodruckf arbe elne Parbe, die auf 
papier, brillante und farbstarke violette Drucke llefert. 

35 
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"Belsplel 19 

37,5 Telle' Pigment Blue 62; 25 Telle Alumlnlumhy.droxid \and 
10 Telle des In Belsplel 5 angegebenen Mlttels werden mlt 
5 23 Tellen Wasser 1 Stunde geknetet, wobel slch elne End- 
temperatur von 53°C elnstellt. Das Knetgut wird gewalzt, 
getrocknet und gemahlen. 

Dlese 75 % Plgmenl; enthaltende Preparation ergab elne 
10 Druckfarbe, die brillante blaue parbungen auf Papier 
llefert. 

Belsplel 20 

S 80 Telle Pigment Red 102, C.I. 77 491 und gO Telle des In 
Belsplel 2 genannten oberf Ifichenaktlven Mi'ttels werden mlt 
17 Tellen Wasser 1 Stunde geknetet. Dabel stellt slch elne 
• Temperatur von 70°C eln. Das Knetgut wlrd mlttels 
Prlktlonsvralze zu einem Film angewalzt, dleser bel 40°C 

20 getrocknet und gemahlen* 

Dlese 80 %, Pigment enthaltende PrSparation glbt mlt dem 
unter I angegebenen Bindemittel elne Druckfarbe, die auf 
Papier und Alumlnlumf olle farbistarke gelbbraune Drucke 
2S llefert. 

Belsplel 21 
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60 Telle Pigment Blue 15:1, C.I. 74 l60 und 15 Telle des 
in Belsplel 9 angegebenen oberf ISchenaktlven Mlttels wer- 
den unter Zusatz von 18 Tellen Wasser 2 Stunden geknetet, 
Die Endtemperatur des Knetguts lag bel 60°C. Das Knetgut 
wurde zu elnem Film gewalzt, dleser bel 45°C getrocknet 
und zu elnem grlesf Srmlgen Prodxakt " zerklelnert. 



0^4645 
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BASF Alrttens«ellschaft - id - 

'Ble 80 % Pl8-ent entl^altende Pr&paratlon g«.t In- ae» unter 
TlTAeTn.. Ple.o.r.c>c..rnis elne Druc^arbe die 
Lri^l^bllen. aur Pol.etWlenTollen und auT Papier 
brillante blaue Druclce liefert. 

^ . ir, BeisDiel 12 angegebene Emtasion 

DurcH EinriiHren in die i« Beispiex e 

rx ^v^a.^^-P' die auf Geweben brillante 
erhait man eine Druckpaste , aie 

blaue Druclce liefert. 
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TatentansprtLche 

1. Hochkonzentrlerte, nlchtstaubende feste Plgmentp repa- 
ration bestehend .aus - beaogen auf (a + b + c) - 



* a) 70 bis 95 Gew.J mindestens elnem felnteiligen Pig- 
ment « 

b) 5 bis 30 Oew.^ mindestens elnem grenzf ISchenaktl- 
ven Mittel, das durch Dmsetren von Amlnen der 
10 Pormel 
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H2N-{-R-N-)jj-H, 



In der- R C^- bis Cg-AlJcylen, H^.oder C,- bis 
C^-Alicyl und n 1 bis 5 Oder R Phenylen-l , 3 , 
Phenylen-1,4 Oder Dlphenylenmethan-4, 4 ' , R" = E 
und n = 1 bedeuten, mit Propyleno-zld und dann mit 
Ethylenoxid erbalten wlrd, wobel der Ethylenorid- 
antell, hezogen auf das Blockcopolymere, 20 bis 
45 Ge*r.S betrSgt und das Blockcopolymere eln 
mlttleres Molekulargewlcht^ von 4000 bis 15 ooo 
auJPwelst, 

®^ 0 bis 5 elnes oder mehrerer Wachse und/oder 

^- schaumverhatenden Mltteln und ' 

d) gegebenenralls welteren In Pigment? rSparatlonen 
tiblichen Mltteln. 

2. Pigmentpraparation gemSS Anspruch 1, dadureh gekenn- 
lelchnet, dafi (b) eln Slockcopolymeres mlt elnem mitt- 
leren Molekulargewlcht von 11 000 bis 15 000 1st und 
• der Antell der EthylenoxidblScke an dem Blockcopoly- 
meren 30 bis 45 Gew.J betrSgt. 
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3. 
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2a 



2S 



Plgaentpraparatlon semaB Anspruclx 1 Oder 2 gadurca 
^^^^.elclxnet. daB (b) ein Blockcopolymerlsat ist, das 
slch Vom -Etfaylendlamin ableitet. 

Plgmentpraparation gemafi den Anspracben 1, 2 Oder 3, 
!t!!^.."..v.n..elchnet. da. (a) eln felntelllges anor- 
ganlscties oder organlscHes Pignient 1st. 

Plsmentpr^paration semSfi AnspracHen 1, 2 oder 3, ^ 
.Z. ....nnzelc^et, da5 dlese al-s (a) Tltandioxld-, 
RUB-. Lsencxld-, Bleiclxromat-Blelmolybdat-, Nic^el- 
titangelb- und/oder ctirom-III-oxidplsiaente enthalten. 



da- 



Pismentpraparatloa gemas Anspractien 1, 2 oder 3 
I,!!.. ..v..^.elchnet, daS diese als (a) ^Ig-ente aus 
der-ReLder A.orarbstorfe, der Perylentetracarbon- 
sauredllxoide, der Pl^thalocyanlne, der Anthrachl^none . 
der Perinone, des Tlxloindiso , der Diora:.ine, der lso- 
^^LxLplg^eite, der Ketogruppen en.l.altenden poly- 
cycllschen Yerblndungen mit .indesterxs 4 Icondens.er.en 
aromatlscHen lond/oder heteroaromatischea Ringen 
und/oder der MetallkompLexe enthalten. 

Yervecduns der Plgmentpraparationen geiaas den An- 
^!Ln^ 2 3 4. 5. 6 Oder 7 ^ Plgmentleren von 
risen, ^kohollsc&en Oder „SSrlS-altohoxlsei.en DrucK 
tind Lackf ajrben- 
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I ® Hochkonzentnerte, nk:htstaubendQ. teste und Ieicht dK 
spergiertiare Pigmentpr&parationerg die - bezogen aut (a -I- b 
+ c) . 

a) 70 bis 95 Gew.% ein oder mehrere f einteilige Pigmente, 

b) 5 bis 30 Gew.% mindestens eines grenzflachenaktiven 
MitteL das durch Umsetzen von Aminen der Formel 

I 

in der R Cy- bis Ce-Alkv^en, R'' H odor bis Cr-Alkyi und n 1 
bis 5 Oder R Phenylen-1^ Phenylen-1>l Oder Diphenylenme- 
than-4,4', R^ « H und n = 1 bedeuten, mlt Propylenoxid und 
dann mit Ethylenoxid erhalten wird (EO-Anteil 20 bis 45 
Gew.%; mitUares Molekulargewicht 4DO0 bis 15 000), 

c) 0 bis 5 Gew.% Wachs und/oder schaumverhOtende 
Mittel und 

d) gegebenfalls weitere In Pigmentpraparationen Obiiche 
Mittel antlialten. 

Die PrSparationen «gnen sich hervorragend zum Pigmentie* 
ren von wS&rigen, alkohdischen oder wSBrigalkoholiaehen 
Druck- und Lackierfarben oder von Druckpasten tOr den 
Taxtiidrudc 



Croydon Pnmmp Comp«ny Ltd 



BNSDOCID: <EP 006464SA3_L> 



EuropSisches 
Patentamt 



0084645 

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT «torAnmrtduiH, 



EP 82 11 1517 



EiNSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kennzeichnung des Dotaiimnte mN Angabe. soweil eriorderlich. 
der maBseblichen Telle 



FR-A-2 160 507 (BASF) 
* .f®^*® Anspruch 1; Seite 2, 

Zeile 35 - Seite 3, Zeile 5; 
Seate 4, Zeilen 21-24 * 



FR-A-2 245 739 (BASF) 

* Seite 17, Anspruch 1; Seite 5, 
Zexlen 31-36 * 



DE-B-2 502 839 (BASF) 
* Spalte 1, An^rudi 1 * 



US-A-4 056 402 (JOHN GUZI JR.) 
* Zusammenf assung; Spalte 4 
Zeilen 24-30 * paxiie 



FR-A-2 258 438 (HERCULES) 
* Seite 15, Anspruch 1 * 



Der vorliesende RechenhenbeitelN \ 



> tor aUe Patentansproche efstellt. 



Betriftt 
Anspruch 



1-7 



Becherchenon 

DEN HAAG 



AbschhiBdatum der Recherche 
29-04-1983 



1-4,6 
7 



1-4,6 
7 



1-7 



1-7 



8 
i 



X 
Y 

A 
O 
P 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN 
von besonderer Bedeutung ailein betrechtet 

anderen Verdtfentlichung derselben Kategorie 
technoiogscher Hintergrund 
nichtschriftliche Offenbaruno 
Zwischenliteratur 



KLASSIFIKATION DER 
ANMELDUNG {I nX. CI. ») 

C 09 D 17/00| 
C 09 B 67/20 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (InL a. »J 



C 09 D 
C 09 B 



GIRARD y.A. 



O 
L 



^J^J^ A i®«»och erst am Oder 

SfS2 f Arjmeldedatum veroffentlicht worden isl 
L^f ^'^^Sllllfi!?-" Dokument 
aus andem Grunden angef Dhrtes Dokument 



S I T : cterErlmdungzugrunOeheQerKJeTheorienaderGrundstee^ ' ^^mlngel g^L'^^^ ^^'^'^ 



